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[ Paten tanmeldung] 



Flxissigkeitsspeicher zur Versorgung von Pflanzen 
[Beschreibung] 

Die Erfindung betrifft einen Flussigkeitsspeicher zur Ver- 
sorgung von Pflanzen, welcher ein poroses Speichermaterial 
auf weist . 

Beispielsweise aus DE 198 07 379 Al 1st es bekannt, ein Ton- 
granulat (Blahton) zur Flussigkeit sspeicherung bei der Ver- 
sorgung v.on Pflanzen, insbesondere Topfpflanzen zu verwen- 
den . 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Flussigkeitsspeicher, 
der auch zur groBf lachigen Versorgung zum Einsatz kommen 
kann, zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruches 1 gelost. Das porose, biover- 
tragliche Speichermaterial wird von einem hydrophilen 
Schaumstof f mit offenen Poren gebildet, wobei der Schaum- 
stoff als Komponenten wenigstens eine ausgehartete Komponen- 
te als Gerustsubstanz und wenigstens eine oberf lachenaktive 
Substanz, insbesondere wenigstens ein Tensid enthalt . Als 
hartbare Schaumstof fkomponente kommt insbesondere Harnstoff- 
harz oder Melaminharz oder ein anderer biovertraglicher 
Schaumkunststof f als Geriistsubstanz zur Anwendung. 

Die Dichte des Zweikomponenten-Schaumstof f s betragt vorzugs- 
weise 15 kg/m 3 bis 60 kg/m 3 . Der Schaumstof f kann als 
Schaumstof fformkorper oder vorzugsweise in Form von Flocken 
vorliegen. Der Schaumstof f kann zur Speicherung einer Nahr- 



-2- 



losung, insbesondere wassrigen Nahrlosung, von Wasser oder 
auch einer wassrigen Dungemittellosung dienen. 
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Der Schaumstof f kann als Schicht im Boden bzw. in der 
Pflanzerde eingelagert sein und die Wurzeln der zu versor- 
genden Pflanze im wesent lichen aufnehmen. Der Schaumstof f 
kann mit einem mobilen Einsat zf ahrzeug vor Ort direkt in den 
Boden eingebracht werden. Dabei wird der Schaumstof f vor- 
zugsweise als geschlossene Schicht in den Boden eingebracht. 
Die Schicht kann von den Schaumstof fflocken oder von einem 
oder mehreren plattenf ormigen Schaumstof fformkorper gebildet 
werden. Ferner ist es moglich, den Schaumstof f in Form von 
Flocken mit dem Erdreich, welches die Wurzel der jeweils zu 
versorgenden Pflanze umgibt, zu vermischen bzw. in diesem 
Erdreich verteilt anzuordnen. Im Schaumstof fgerust kann ein 
weiterer Feststoff aus einem porosen biovertraglichen Mate- 
rial, z. B. Blahton, Vulkangestein oder dergleichen enthal- 
ten sein. Bei Feststoff zugabe kann die Dichte des Schaum- 
stof fs bis 150 kg/m 3 erhoht werden. 

Durch den Tensidanteil und^ durch die of f enen Poren im 
Schaumstof f erhalt der Schaumstof f hydrophile Eigenschaf ten . 
Dadurch kann er Fliissigkeit speichern und allmahlich an sei- 
ne Umgebung, beispielsweise das das Wurzelwerk umgebende 
Erdreich oder direkt an die Pf lanzenwurzel abgeben. 



30 



Harnstof fharze (Harnsq/^ff-Formaldehyd-Harze) haben folgende 
Strukturformel /^SE$£ 



o 

-I-CH2-N-C-N-I- 
I I 
R 1 R 2 
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wobei R 1 und R 2 Wasserstof f atome oder gleiche oder verschie- 
dene organische Reste sein konnen. Geeignete. Harnstof f harze 
sind- z. B. fur Isolierzwecke auf dera Markt erhaltlich. 

5 Als Melaminharze eigenen sich Melamin-Harnstof f -Formaldehyd- 
Harze oder Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze . 

0 

Als Tenside konnen Alkylbenzolsulf onat , Fettalkoholethersul- 
fat, Fettalkoholsulf at oder Alkylphenolethoxylat zum Einsatz 
10 kommen. Katalytisch wirkende saure Harterlosungen mit Ten- 
sid-Anteil sind am Markt erhaltlich. Als Sauren fur die Har- 
terlosung eigenen sich Phosphorsaure, Citronensaure, 
p-Toluolsulfonsaure und andere Sauren. 

15 Im Folgenden wird ein Beispiel zur Herstellung des im we- 

sentlichen aus zwei Komponenten bestehenden Schaumstoffs be- 
schrieben . 

Das Harnstof fharz wird in Form einer 50%-igen Harnstof fharz- 
20 Dispersion (35 Gew.% bis 50 Gew.-% Harzpulver und 65 Gew.% 
bis 50 Gew.-% Wasser) in einem Behalter in Bereitschaft 
gehalten. In einem weiteren Behalter befindet sich die Har- 
terlosung, welche als oberf lachenaktive Substanz zumindest 
ein Tensid enthalt. Die Harterlosung ist in konzentrierter 
25 Form auf dem Markt erhaltlich. Die Konzentration der ange- 
wendet'en Harterlosung wird in Abhangigkeit von der Zusammen- 
setzung der Harz/Wasserdispersion eingestellt. Fiir die 
Schaumstoff herstellung wird bei einer Harnstof fharz/Wasser- 
Dispersion mit 35 Gew.% Harzpulver und 65 Gew.% Wasser ein 
30 Liter konzentrierte Harterlosung mit 22 1 Wasser gemischt. 
Bei einer Harnstof fharz/Wasser-Dispersion mit 50 Gew.% Harz- 
pulver und 50 Gew.% Wasser wird ein Liter konzentrierte Har- 
terlosung' mit 17 1 Wasser gemischt. Bei der Schaumherstel- 
lung wird die Harterlosung mit Druckluft, beispielsweise 400 
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bis 600 1/min, gemischt und dieser vorgef ormte Schaum wird 
mit der Harnstof f harz-Dispersion unter Anwendung von Druck- 
luft gemischt. Bei dem dabei stattf indenden Abbinde- bzw. 
Aushartungsprozess entsteht der gewiinschte, fertige Schaum- 
5 stoff, . Beim Abbinde- bzw. Aushartungsprozess kann der bio- 
vertragliche Feststoff r z. B. Blahton, Vulkangestein, in das 
Schaumstof fgeriist eingebracht werden. Aufierdem kann auch ein 
biovertraglicher Farbstof f , beispielsweise Lebensmittelf arb- 
stoff in das Schaumgerust eingebracht werden. Der in Flo- 

10 ckenform liber eine oder mehrere Diisen austretende Schaum- 
stoff hat Flockenform und kann beispielsweise groflflachig 
als Schicht oder gemischt mit Mutterboden aufgebracht wer- 
den. In der Landwirtschaf t konnen die Schaumstof fflocken 
beispielsweise untergepf liigt werden. Im Haus oder im Garten 

15 konnen die Schaumstof fflocken der Pflanzerde beigemischt 
werden . 

Es ist auch moglich den aus der bzw. den Diisen austretenden 
Schaumstoff in eine Form zur Bildung eines Schaumstof fform- 
20 korpers einzubringen . 

Anhand der Figuren wird die Erfindung noch naher erlautert . 

Es zeigt 
25 

Fig. 1 ein erstes Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung; und 

Fig. 2 ein zweites Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung. 

30 In den Figuren ist eine Pflanze 6 mit dazugehoriger Wurzel 5 
dargestellt. Beim Ausf iihrungsbeispiel der Fig. 1 befindet 
sich die Wurzel 5 im wesentlichen in einer Schaumstoff- 
schicht 1, welche offene Poren und hydrophile Eigenschaft 
hat. Die Schaumstof f schicht 1 kann aus Schaumstof fflocken 2 
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gebildet sein. Die Schaumstof f schicht 1 kann als geschlosse- 
ne Schicht von Schaumstof fflocken oder von einem oder mehre- 
ren plattenf ormigen Schaumstof fformkorpern gebildet sein. 
Die Schaumstof f schicht 1 ist noch mit Erde 3 abgedeckt. Die 
5 geschlossene Schaumstof f schicht 1 kann mit einem mobilen 

Einsatzf ahrzeug vor Ort direkt in den Boden eingebracht wer- 
den. 

Beim Ausf iihrungsbeispiel der Fig. 2 sind die Schaumstof fflo- 
10 cken 2 dem Erdreich 4, welches die Wurzel 5 der Pflanze 6 
umgibt , beigemischt . 

Bei beiden Ausf uhrungsbeispielen ist der Schaumstoff als 
Flussigkeitsspeicher ausgebildet, welcher aufgenommene Nahr- 
15 mittellosung, Wasser oder Diingemittellosung uber einen lan- 
• geren Zeitraum hin speichern kann und dosiert an die Wurzel 
5 der Pflanze 6 abgibt . Da Mikroorganismen und natiirlich- 
vorkommende Bakterien beim erf indungsgemafien Schaumstoff 
nicht ausgewaschen werden, wird die natiirliche Humusbildung 
20 gefordert. Die Versalzung des Bodens wird minimiert. Der aus 
dem Harnstof f harz und dem Tensid gebildete Schaumstoff ist 
biologisch abbaubar, wodurch eine zusatzliche Pflanzendiin- 
gung erreicht werden kann, wie es sich bei Langzeitversuchen 
ergeben hat. Durchgef iihrte Versuche zeigten, dass bei 20 Vo- 
25 lumen- % der Erde beigemischten Schaumstof fflocken eine Was- 
serersparnis von etwa 30 % erreicht wurde. Bei der Ausbrin- 
gung des Schaumstoffs als Schaumstof f schicht erreicht man 
etwa 90 % Wassereinsparung . 

30 Der erf indungsgemafie Schaumstoff eignet sich nicht nur fur 

* 

grofif lachig ausgebrachte Flussigkeitsspeicher, sondern auch 
als Flussigkeitsspeicher bei in Containern oder Topfen wach- 
senden Pflanzen oder als punktueller Flussigkeitsspeicher 
zur Versorgung einer einzelnen Pflanze. 
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[Bezugszeichenliste] 

i 



1 Schaumstof f schicht 

2 Schaumstof fflocken 
5 3 Erde 

4 Wurzel umgebende Erde 

5 Wurzel 

6 Pflanze 
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[ Pa ten tan spr iiche ] 

1, Flussigkeitsspeicher zur Versorgung von Pflanzen, wel- 
cher aus einem porosen ' Sp.eichermaterial gebildet ist, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass das porose Speichermaterial 

von einem Schaumstoff mit einem ausgeharteten, biokompa- 
tiblen und offenporigen Kunststof f schaumgeriist , welches 
eine oberf lachenaktive Substanz, insbesondere wenigstens 
ein Tensid, als Komponente enthalt, gebildet ist. 

10 2. Flussigkeitsspeicher nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoff schaumstoff - 
geriist von einem Harnstof fharz oder Melaminharz gebildet 
ist . 



3. Flussigkeitsspeicher nach Anspruch 1 oder 2, 

15 dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumstoff in Form, von 

Flocken oder als Formkorper vorliegt oder als geschlos- 
sene Schicht mittels . mobilen Einsatzf ahrzeugs direkt in 
den Boden eingebracht ist. 

4. Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumstoff eine Dichte 

von 15 kg/m 3 bis 60 kg/m 3 aufweist. 

5. Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Schaumstoff gerust fer- 
ner einen biovertraglichen Feststoff enthalt. 

Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumstoff mit Fest- 
stoffanteil eine Dichte bis zu 150 kg/m 3 aufweist. 

7. Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Schaumstoff gerust einen 
30 Farbstoff aufweist. 
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Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet , dass der Schaumstof f zur Spei- 
cherung von Wasser, wassriger Nahrlosung oder wassriger 
Diingemittellosung dient . 

Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass er als Schaumstof fschicht 
im Bereich der Pf lanzenwurzel angeordnet ist. 

Flussigkeitsspeicher nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Schaumstof fflocken der 
die Pf lanzenwurzel umgebenden Erde zugemischt sind. 
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[ Zu s ammenfa s sung ] 

Ein Flussigkeitsspeicher zur Versorgung von Pflanzen, dessen 
poroses Speichermaterial ein hydrophiler , insbesondere aus 
5 Harnstof f harz und einem Tensid gebildeter Schaumstoff mit 
offenen Poren ist. 

(Fig. 2) 



